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Uberzugsmasse 

Eine Vielzahl von Oherzugs- imd Anstrichprodukten auf der Basis 
von wassrigen Dispersionen von Polyvinylestem, Polyacrylaten 
Oder Polymethacrylaten, welche die Ublichen Pigmente, wie bei- 
spielsweise TiO^, Zinkoxyd oder gef&cbte Pij^mente neben an- 
deren Bestandteilen en thai ten, wird zum Anstreichen von Holz- 
Oder Metalloberf ISchen, den Fassadon von Gebauden oder sogar 
zur Herstellung von beschichteten Papieren verwendet. Die Pro- 
dukte atif der Basis von DispeMionen von Poiyvinylsstem, bei- 
cpielsweise diejenigen Prodnkte, die aiiT Vinylacetat oder 
-propionat basieren, welche "^und/oder die fiblichen Additive 
en thai ten, flieesen besondere gut, wenn sie Polyvinylalkohol 
els Schutzkol3.oid enthalten. 

Die Anetrich- iiad ttberzugsmassen aux der Basis von wfissrigen 
Dispersionen von f einverteilten Polyacrylaten oder Polymeth- 
acrylaten fliesaen und verlaixfen betrftchtlich wenlger gut als 
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die enteprechenden Produkte auf der Basis von Difparaionon 
von Polyvinylestem, die Polyvinylalkohol als Schutzkclloid 
antbalten. Um dioae Eigenschaft zu verbesaem, wurden Eindik- 
kvirgSMittel, wie beiapielswelae Polyvirylalkohol, Zellulose- 
ather, wie z.B. Methylcarboxymethyl- oder HydroxySthylzellu- 
lose, eowie Polyacrjlate, beispi jlsvaise Natriumpolyacrylat 
verwendet (vgl. "Farbe una Lacke", 1964, St. 1, Seiterj 29-35). 
Dabei erhalt man Polyacrylester-Anstriche auf Waeserbasis, die 
etwaa besaer fliesaen tm'^ verlauferi; wobei jedoch derartige 
Additive nicht die Fliess- imd Verlauf eigenschaf ten bewirken, 
wie sie bei Produkten auf der Basis von Polyviny leater-Diaper- 
sionen festgestelit warden, die Polyvicylalkohol enthalten, 
der vor der -Smulsicnspolynjerisation des Vinyleaters zugesetzt 
wird , 

F'ir diesen Zweck wurde hauf ig Kasein wasarigen Ans cricb- oder 
Uberziiesinaasen auf der Baais von wassrigen Diaperaionen von 
Alkylpolyacrylaten oder Polymethacrylaten zxigesetzt (vgl. 
''Offio.1al Digest", Banc 32, Ifr. 424, Seite 706). AuT dieae 
Weise weraen Anatrich- und trberzugsmassen erhalcen, die aich 
so gut wie die enteprechenden Produkte auf der Basis von Poly- 
vinylester-Dispersionen auftragera xand verteilen lassen, aller- 
dings handelt es sich bei dem eingesetzten Kasein um ein Natur- 
produkt, dessen Eigenschaf ten Schwankungen axisgesetzt sind. 
- Bei eiusr Behandlung in der flblichen Weise mit Alkalien be- 
steht eine Ifelgung zur Zersetzimg, wobei femer die Gefahr 
eines Befalles durch Mikroorganlsmen gegeben iat. 

Bs wurde vorgoschlagen (vgl. BE-PS 727 987), Anstrich- und 
ttberaugsBaBsen axif der Basis von wSssrigen Dispersionen von 
Polyacrylaten Oder Polymethacrylaten, welcbe die Ublichen Pig- 
men te -oBd aslcnischsr. und/oder nicht-ionischen Eskulgiermittei 
enthalxen, »ux Srsislung v^rbesssrtsr Fliess- und Verlauf - 
eigenschaf t«n folgende Bestauidtelle snizusetzen: 
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a) Kin Alkmll- oder ABBoniunBals einer (C^2-C2Q)-P0tt«tt«re mit 
einer monoolef inischen nns&ttlguss uad/der TUrkisclirot-Ol; 

b) ein Prodnkt, das l>el der Addition von 20 - 50 Mol Xthylen- 
oryd an ein en (C-,^-C2Q)-Pettalkobol mit n»>noolef inischer Un- 
s&tti^uns orhalten wird; xind 

c) ein HoiBopolymereB ans N-Vjjiylpyrrolidon (RVP) oder ein was- 
serlSelichee CopolyaereB auB N?T und 10-45 Gewlctte-lt eines 
Yinyleatera, wie be ia pie lave is e Yinylacet at oder Yi nylparop io- 
nat, bezogen sraf dae Gewicht des Copolyaexren^ vobei die NVP- 
'Poiynere^ K-Werte (beatixnmt gemMsa H* Flkentscber^ Cellulose 
Chemie, Band 13, 1932, Seite 58) awiacben 60 imd 120 und ins- 
besondere zwiscben 80 und 100 aufweisane Die Menge an einem 
derartigen NVP-Polymeren, die in der Anetricb- oder Ubersuga- 
masse verwendet wird, liegt im allgemeinen swiacben 1 und 5 
Gewicbts^, bezogen auf die Masse. 



Die Erfindung berubt auf der Erkenntnis, dass wSssrige pig- 
mentierte (Jberzugsxnaasen, insbesondere Anstricbe auf der Basis 
von Wasser, die auf iHk^^lpolyacrylat- oder Polymetbacrylat- 
Emulsionspolyineren als Hauptbindemittelkomponente basieren, 
dtirch die Zugabe von ungefabr 0,1-5 Gewicbt8-?t, oesogen euf 
das Gewicht der Ubersugsmasse, eines wasserldslichen Copoly- 
merei} aus HVP und 5-45 Gewicbts-^, besqgen auf das Copoly- 
nerengewicbt, Atbylacrylat (AA) ait einem K-Wert von 50 - 130 
fiiessend und verlaufend geraacht werden konnen, Bevorzugte Co- 
pclymere besitzen einen K-Wert zwiseben 75 und 110. Werder die 
]iV?/AA-Copolymeren flir diesen Zweck vei-wendet, dann stellt es 
Bich in iiberrascbender Weise als unnbtig beraue, ein Salz einer 
clefiniBch ungesattigten (C^2"^20^~^^*^^*^' beispiele- 
weise Natriumoleat, xind ein Eondensat aus 20 - 30 Mcl Atbylen- 
cxyd mit einem olefinisch unges&ttigten (C ^^-C2Q)-Fettalkobol, 
wie beispielsweise den Alkobol, der aus Walracol erbalten 
vird, zuzusetzen, so wie dies dann erforderlicb ist, venn NVP/ 
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vmyleBter-Copolyaer* gemilas der BB-PS 727 987 i«ns«e8etBt war- 
den. 

Pemer bewirlwn die erfindungegemasBen Eiudiclamgsmxttel nicht 
HUT ein verbeBsertea FlieBsen und Verlaufen im Vergleich eu plg- 
nentlerten dlBpergierten AcryleBter-PolymeraaBsen, die unter 
Verwendung der Ublicherweise eingeBeteten Hydroxjttthylsellulofle- 
ElndickungBmittel hergestellt warden, falls die TellchengrBsae 
dee diepergierten Polymeren ewlschen ungeffthr 0,35 bla bu 
ungefShr 1 >i ecbwankt, vieUnehr besiteen die neuen elngedlckten 
Maesen aucb dann beaaere Verlaufelgenachaf ten, wenn die Tell- 
chengrbsse des dlsperglerten Polymeren nur 0,1 - 0,3 y. betrfigt. 
In diesem Bereich llefem ZelluloeeHtber-Elndlckungaalttei 
schl9chte rheologlBcixe Elgenachaf ten . 

Zur Herstellung der neuen ttberzugeiEaBsen und AuBtrichmittel 
kanc man waasrige Diapersionen typiacher PolyacrylBfiureeeter 
und/oder Polymethacry la aure ester verwenden, wle ale In Ubllcber 
Weise z^vc Herstellung von Anatrlchmltteln und anderen tTberzugs- 
massen eirgeaetat werden. Dleae Polyacrylate oder Polymetbacry- 
late werden im allgemeinen bel der Enmlslonapolymeriaatlon elnes 
Oder mebrerer Eater von Acrylsfture und/oder Methacrylakure mlt 
Alkanolen mlt 1 - 8 Kohlenatoffatomen, gegebenenfalla nit an- 
de-en Comonomeren. erbalten. Vorzugaweiae werden die Polymei^en 
verwendet, die aua Methylinetbacr;? lat, tert,-Butylacx: lax und 
n-Butylacrylat. laobutylacrylat. 2-Xthylhexylacrylat und/oder 
X^-hylacrylat erbalten werdtn. Die Comonomeren, die hHuflg in 
M^ngen ewiachen 10 und 45 Gewichta-?^ besUglicb dea Copolyneran- 
gewichtee polymerialert werden, aind belBpielaweiae die Vinyl- 
ester. £.B. yinylacetat oder -proplonat, die aromatlachen Vlnyl- 
veroindu^gen. beiaplelewelBe Styrol oder Vlnyltoluol, die Vlnyl- 
balogenide, wle a.B. Vlnylcblorld und Vinylidenchlorid, sowie 
die Hltrile von a . B-olef Inloch ungeaftttigten Monocarbonaauren, 
l^Bbeaondere Acrylnitril. Man kann auoh kleine Mengen, beispiela- 
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veiae 1 - 10 Oewlchts-)^ dee Copolysorezit Mono- und Dloarbon- 
slbiren alt a,6-sonoolefl2il8cher UxiBKttlguzig aovla 3-3 Koh- 
lexu^toffatomexi ver^reBden, beisplelawalae Acrylatfuxra, Math- 
acryla&ure und Halalnaaure aowie ihre Amide imd H^athylol- 
amide. 

Die w&aarigen Polyaciylat- oder Polymathacrylat-Dlaperaionezi 
konnen in der Ublichen Weiae hex*geateXlt werden, beiapiela- 
veiae nach dem Verfahren, welchea in der US-PS 2 795 564 
beachrieben wird, wobei mail auf die Ublichen freie Radikale 
liefemden Eatalyaatoren, vie belspielaweiae Alkali- oder 
Ammoniumperaulfat, zxirilckgreif en kann xmd gege ben enf alia auch 
iibliche Snulgiarniittel, die entweder anionl^ch oder nlcht- 
ionisch sein konnen, zusetzen kann. Die diirch Emulslonspoly- 
merisation der Monomeren erzeugten Polymerendiepersionen 
slnd vorzugsweise felnverteilt vnd weiaen nur elnen geringen 
Gehalt an Schutzkolloiden ausaer dem eingesetrten NVP/aA« 
Copolymeren auf oder enthalten kein derartiges anderes Schutz 
kolloid. Die Teilchengrosse dea Polymeren in der Diapersion 
kann zwischen ungefahr 0,1 land ungeffihr 1 )x achwanken. Die 
Uberraachendste Verbeaserung der Plieas- und Verlanf elgen- 
schaften wird jedoch dann erzielt, wenn die diirchschnittliche 
Teilchengrosse des dispergierten Aci^lpolymeren ungefahr 0,35 
bis 0,55 >i betrSgt. Der Gehalt an Schutzkolloiden mit Aus- 
nahme dee erf indungsgemaseen NVP/AA-Copolymere i liegt vorzugs 
weise unterhalb 2 Gewichts-5^. Der Gehalt an festem Acrylpoly- 
meren schwankt im allgemelnen zwischen 40 und 60 



Man kann die Ublichen Pigmente und Additive in den neuen An- 
strich- Oder UberziigBmassen verwenden, beiapielaweiae TiO^, 
Zinkoxyd, Bleiweiaa, Calciumcarbonat, Kaolin, Talk, Kalk etc. 
und zwar in den Ublichen Mengen. Die Pigmente oder FUllatoffe 
liegen im allgemeinen in Mengen zwischen 5 vitd 60 iind vorzuge 
weise zwischen 10 und 40 Gewichta-^t bezogen auf das Gewicht 
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d.r A»trlcl^ Oder Ob.r«g«— '""^ ^ 
eplel8»ei.. Bl.pergl.ru»g»»ittel, WelcbMcher .owia tatl- 

Die Obar^,,- un* A=.trlcbprodu«e «e.^B -f^^^Z-^f/Zj^.f,;, 

a„„g elnd Hit icl^en Lagerux-gsproole^en bet^ftet. 

u^d verlaufen 1= auBgezeichneter Weiee und xassen »lch aehr 

auftxagen u.d auaWelten. It^a FXle.a- uBd Verlaufelge.- 
^naf ten Bind beleplela-eiae alt den Blgenschaf ten von An- 
atriohen vergleiohbar, die auf Poljvlnjleater-Dlsperalonen 
Jeie^n und Pel^ln,lal>cohol al, Sobut.^collold enthalten .le 
^nd bezugllch Ihrer Wld.ratands«hlgkeit gegenUber elner Ver- 
se.fung den bekannten Prodakten ttberlegen. Im Verglelcb zu 
Anltriohen auf der Baaie von wa^erlgen Diapers lonen von Acryl- 
eeterpoljmeren. welcbe die In Ublioher «eiee elngesetzten 
"butLoLolde, mabeeondere Hjdroxjathylzellulosa. die a. 
hi^lgaten elngesetzt wtrd. ent>^lten, besltzen die "findunga- 
^enaaaen t-bar.v,«a^aen g-.te Plleea- u.1 VarlauXelgenachaf ten. 
!nabeaoudere dann. wenn die durc.ac^nlttllcbe ^'^^o^-^^-" 

»ea.ntlich wenlger einpflndllch gegenUber einem Befall durcb 

, welohe auf aimllohen Bindemixteln 

Pilze als ADStrichproduKte, *excnc clix^ 

basleren und Ksaoin enttialten. 

•1 ... <« TnTisn- iind iusoenanstriohen fiix Hau- 
PiKmentnaasen, welohe In innen- uno 

'a^Tvervendet verden. enthalten gawohnllch dackande valeaa 
Plg»ente aovle «>dere Parben und werdan gawohnllob duroh Ver- 
Jl.. von andera gefarbten Anst.ichplg>=e„ten .It den welaaan 
T^ig^nten erb-lten. Alle anorganlechan und organ^achen Plgmen- 

' - i T?»Tbstoffe sowie andere dauer- 

te Pigmentlaken, unloslxOie Faros xoxi«r 

haite Parbemterialien. welche in Ublicher Weise zur For^u- 
lieruBg von datierhaftea A,«Benan8tr5.chen, Pimiasen, OllacK- 
rarber ux^ l^^en eingeaet.t warden, k^nne. zur Plgmentierun^ 
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der erriBduDj^geinfiseen ADstrichiiiassen vervendet warden. Ty- 
pischo welaoe deckende Pigmente sind folgende: til-Titan- 
dioxyd, Anatas-Titandioxyd, Zinkoxyd, gehleitet Zlnkoxy*, 
Zinksulfid, Bleititanet, Antimonoxyd, Zirkonoxyd, Bleiweias, 
basisohes Blelsilikat, Lithopone, titaniertee Idthopone, 
Titan/Bariuin-Pigment, Titan/Calcitun-Pigment )Wle Tltan/Mag- 
neeium-Pigment. Die Tltandloxyd-Plgmente werden gew3hnllch 
bevorzugt. 

Wenn euch die e^-wahnte Pigmen tlerung nur laiter Verwenduiig von 
deckendep GnindiemngspigmeTiten durchgef Uhrt warden kanii, bo 
ist es dennoch in wirtechaf tlicher Hineicht iinzweckmasslg, nur 
Grundientngspigmente in den angegebenen hohen Pigmentvolmnen- 
ironzexitrationen zu verwenden. Es let Ubliche Praxis bei der 
Fonmilierung von Anstrichen, die GeBamtmenge an Pigment, die 
gevrohnlich aus deckenden Gmndlerttngsplgmenten besteht, mit 
bekannten Pigmentveratrecktmgsinittaln fcu veratrecken, wle 
beispielswelse Calciumcarbonat, Glldera Welaa, Talk, Baryten, 
I-iagnesituaailikaten, Alximinlumsilikaten, Diatomeenerde, Ton, 
As bee tin, Kleselerde und Glimmer. Die relativen Mengen des 
GrxmdierungswelBS-PigmenteB aowie dea Pigmentveratreckunga- 
mittels in der Pigmentmischung kann erheblich varlieren, ge- 
wbhnlich liegt jedoch das deckende Gmndlernngapigtaent In 
elner Plgmentvoltunenkonaentratlon vor, welche die angeetrebte 
Anstrichdeckkraf t ene6glicht, wobel das Vera treckuaga pigment 
in elner aolclien Menge zugegen lat, die dem Anatrlch die ge-- 
wUnachte Gesantplgment-Volumenkonsentration verlelht. Grun- 
dieruiigaplgDiente und VerstreckungaplgKente bealtzen vechaeln- 
de Dichtcn, gewohnlich weieen Jedoch velaae Hauaanatrlche ao- 
wie leichte Tonungen derar tiger Anatriche elne seiche Flgment- 
zusamaenaetzung aiif , daae das Verstreckizngspigment in elner 
Gewichtamenge von 0,4-4 Teilen pro Tell dea deckenden 
GnzndiertmgsplgiDenta vcrliegt. 
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Die Pigmonte Jcttanen *n dem waaorigen Anatrlchv«hlkel unter 
Anwendung elner dor bekannton Methoden der PigmentdiBpor- 
gierung tr. Anstrichf onnulierungen dieperglert werden, bei- 
epielBwe'ee durch Verarbeiten in einem WAleenmiocber, In 
einer Kugal- Oder RohrmUhle mit Kleaelstelnf ttllung, durcb 
SwidvertuahleE (vgl. US-PS 2 581 414), durch Anvendung elner 
Schaufelmlscher-DlBperglerungamethode, durch Verwendung elnea 
Wemer-Pf leiderer-"Telg"-MlBchei-8 Oder durcb Anwendung einer 
anderen Pigmentpaatierungametbode. Die Pigmentmaaae wird vor- 
Eugaweise in Gegenwa^'t einea waaHerlBalichen und quellbaren 
kolldidalen FUllatoffea eowie einea grenzflftcbenaktiven Hilfa- 
mittele zueatzlich zu den grenzf Ificbenaktiven Mitteln, die 
zur Stabiliaierung der Polymerdiaperaionen vorliagen, diaper- 
giert. Daa grenzf Ifichenaktive Hilf amittel zur Diapergierung 
der Pigmentni£:8se kann nlcht-ioniach, anloniach oder kationisch 
aein und iet vorzugawelae waaaerlCalich. Die Auawabl dieaea 
die Dispergierung erleichternden grenef Ittcbenaktiven Mittela 
hSngt von der Vertrfiglichkeit \uid der NlchtreaktlvitUt mit 
den grenzfiacbenaktiven Mitteln ab, welcbe die Polymerdle- 
peraion atabiliaieren. Daa grenzflficbenaktive Mlttel zun Dia- 
pergieren der Pigmentmaeae kann dt,. gleiche Mittel aein, daa 
sum Stabiliaieren dea Polymeren dierit. Gewohnlich iat eine 
Konzeutration von bis zu 2 dea die Pigmentdiapergierung 
unteretatzenden grenzfiacbenaktiven Hilf aniittelo , bezogen eui 
das Gewicbt der Pigmentmaaaep ausreicbend, wobei die bevoraug- 
te Konzentration zwiachen 0,1 und 1 ^, bezogen auf die ange- 
gebene Basia, liegt. Ea iat vorzuziehen, wenn die Oeaamtmenge 
an grenzfiacbenaktivem Mitcel zur Diapergierung dea Pigmentea 
und der grenzfiacbenaktiven Mittel ztir Stabiliaierung dae 
Polymeren 10 fJ, bezogen auf daa Geaamtgewicbt der Polymar- 
featatoffe, nicht Ubex^atelgt. 

Die rheologiacben Eigenachaf ten dea Anatricbmittela konnen 
3e nach der beabaichtigten Verwendung variiert werden, Dae 
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Vorllegen von gebundenen Carbonafture-Einhelten In den Acryl-* 
aster-CopolymGren trtigt z\xr Ver&nderung der rheologlschen 
Eigonaohaf teij bei^ Insbesondere dann^ wenn carboxyllsche Sub- 
stllruenten mlt Ammonltunhydroxyd un ier Bildung dee Amnkorium- 
carboxylats dea Ester-<Jopolyneren tungeeotzt warden. Dae wfifla- 
rige Dlaperoionoanetrichmlttol wlrd gewtfhnlich anter Verwen- 
dung von iijunnonltunhydroxyd auf elnan alkailschen pH-Beralch zwi 
echon 7,5 iind 10 aingeatellt. 

Bine andere geeignete Hilf akovponente, die vorzxigswelae in 
der wSsarigen Diaparaionaanatrichmaaae verwendat wird, iat 
ein flUchtigea waaaerlSallchea organiaohoa Antigef riGnoittel, 
welohea dem w&aarlgen Anatrichmlttel die erf orderliche Gefrier 
Auf tau-Stabilitfit verleiht. ithylenglykol ist beaonders fUr 
di0€ien Zweck geeignet, void zwar in Konzentr^tiosen von bia zu 
luigcifatrr 5 Gewichts-^^, bezogen auf die geeamte Masae. Andere 
Glykole und Polyglykole kbnnen fUr dieaen Zweck verwendet 
warden . 

waserige Dieper&ionaanatrichisaaaeny welche grsnzf laohenaktive 
Mittel enthalten^ achaiunen gewOhnllch, aofem nicht darauf 
geachtet wird, daaa nicht-achUxaiaende granzf ISLchenaktive Mit- 
tel verwendat werden. Antiachauxmttlttel werden gew<jhnlich waea- 
rigen An? trickformulierungen zugaaetzty ijun die Schaumbildung 
axif ein Minimum herabzudrllcken. Hochaiadende Alkohole, Poly- 
glykole^ Silikonf lUasigkeiten aowie andere Antiachaiimmittei 
konnen der Zubereitung als Hilfakomponente zugeaetzt werden. 

"^ie im Palle von Ublichen Ana tricbsalt tain und ullacken, die 
auB trocknenden Olen und Alkydharzen formuliert werden, kbn- 
nen die Anatricha, die aiia der erf indungagemgsaen Maaaa er- 
balten werden, durch Pilze angegriffen werden , ao daiaa as fer- 
ner zweckm aaig iat, ein Schutzmittel oder ein f^jinglzidea Mit- 
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tel dem ABStrichxnittel zuzu^engen^H^ ^:Llc:.^cx^l.rui.g«. 
.^.te« Schutzoittel einset.en. ^^J^^^^C,^^^ 
.erwendet wi^. u.d ^^J- ^^^^f ^^^^^^^^^^ 

von 0,05 - 0.5 GewlchtB^^. b.^ogen auf dl. Zube^al. 

■.•^v.,-fle-n sls»d i?9>*cbr-lich darar- 
.i, .lexibel, dass ei.e ^ ^r^:?:;!:^; Ha;ae 

in kl^inereE MenKsn -'cn '-^^ -^'^ ; ^'^^^ ^^^^^ .^^^^^^ ^^^^^^ 

das Poly^ere, t^ri vorzi^^^^-^^-^-; vl.C^^ciaacher, beispials- 

w^te^i die Faoapliate, z.B. xric..«.^*v " , elyaeren Pol?- 

•. iUf ritig&r- Be3taiMi>.^-'i->^-^ v,-..-s - die leweilij-e 

asj.ii: eire ver^a.. .xg^. -.^-^^^ .^«or^ge Anstrictoittel 

•*i«-he r,.a-eebracht v/erdet) Icann. Das -^^t-..^ 

..e =iB.o.i..t von 
ebenfailx e.heblfuri ach.anken. 



20388? /0Q78 




xxngeffilir 7C - 100 KU bei 25*^0 ist zweckmasslg, xin dcts An- 
stricbmitxel einfach aufpineeln zu kbnnen. Dieee Viakositftt 
ist jedoch keine kritische Eigenschaft, da das Anstrlchinittol 
laiter Verwendiaig von die Thixotropie ^^teuernden Mitteln wel- 
ter modifiziert warden kann. Diese Mittel dienen daeu, einex'- 
seits ein Abtropfeii zu verhinderri iind andereraeits aln ein- 
f aches Aufpinseln zu ennoglichen. 



Zur Kerstelliing von Anstrichen auf Wasserbasis werder vor- 
zugsv-eise Formuliemmgen verwendet, die im Rahmen der Werte 
in der folgenden Tabelle liegen, wobei die Prozenta&tze den 
Fen ts toff gehalt angeben. 

Material Gewictxte--^ 
Wassriges disi>ergiertes Acrylester- 

rolymeres 1C-30 

Pignen tmasse 15—55 
Ler Stabilisierung nnd LiapergierLing 

dienende grenzf lachenaktive Mittel 0,1-2,5 
?ullnittel Oder die Rheologie steuem- 

de Mittel - KVP/AA-Copolymeres 0,1-5,0 
Artigefriermittel, beispielsweise 

Ai:hyienglykol 0-5 

Ar tischaiimingsmittel, beispielsweise 

Pclvpropylenglykol 0-2 

Pungizides Schutzmittel, beispielsweise 

?heny Iquecksilbersalz 0-1,0 

Ar:irjoniuEihydroxyd, bis zu einem uH-Wert 
von 7,5 - 10 

r'aaser, Rest ziir Einstellung von 100 



Die Pigicentvolunienkcnzimrration schwankt vcrzugswaise zwlschen 
o ui^d 65 i>. Die Oesa^.tmenge an grenzf lachenaktiven Mitteln 
zur BewirkuTig der Dispergierunf: xind S tabil'^^ierung liegt in 
einer Menge von nicht mehr ale ^0 bezogen auf das Gewicht 
deE dispergierten wa^seriinlbs lichen Aery les terpolyioeren , 



2 0 9887/0978 



/If 



222A129 



- 12 - 



Die neuen Zubereitungen Bind inebesondere im Hiubllck auf 
die Herstellving von aogenannten "SatinanBtrichmltteln" und 
Hochglanzanatrichmitteln intereesant. Sle eignon sich an- 
dererseits zum Oberziehen von Papier, Teactilprodukten und 
Leder. 

Die Pliess- und Varlaufeigenrchaf ten der tlberzugsmaesen kon- 
nen tmter VerwenduJig einer Vcrrichtung rait einer wendelfor- 
migen Wicklung aus einem f eine i Draht mit einem DurchmesBer 
vorj 0,5 ran, wobei benachbarte Wicklungen 2 ran voneinander 
entfernt sind, bestiiamt werden, Ein flUesiger Film des An- 
strichproduktes wird aiif einer CJlasplatte in einer bestimmten 
Dicke, beiepieiaweise in einer Dicke vcn 5 u, auagebreitet . 
Die wendelf ormige Drahtapule wird durch den Oberzuf. ^ezogen 
und Ubt die gleiche Wirkung wie ein Pinael aus, mit dem Un- 
terschied, daaa die AbatSnde zwiachen den BUraten (welcho in 
dieaem Fclle die Wicklungen der Wendel aind) genau definiert 
sind. Die von der Wendel in dem Anatric-hmittelf ilp. gebilde- 
ten Schlieren bleiben eichtbar oder verachwinden wa.>irend dea 
Troc^cnene, beiapielQweiee wahrend einer Zeitspanne von 30 
KiriUten bei 25 °C, und zwar nach den Flieas- und Verlauf- 
eig-er.schaf ten des Ana trichnittela . Durch die Zabl 1 werden 
die besten Flies?- und Verlauf eigenschaf ten gekennzeichnet . 
Bb handelt aich dabei um den Pall, daaa die Schlieren oeim 
Irockner "olla tandig verachwinden . Der Wert 2 benotet den 
Fail, daaa 70 5^ der Schlieren beim Trocknen verachwinden , 
Der Wert 3 wird dann vergeben, wenn nur 30 der Schlieren 
verachwinden, wahrend der Wert 4 angibt, daaa alle Schlieren 
beiF; Trocknen zurUckbleiben . Der Wert 1 gibt deher auage- 
zeichnete Fliess- und VerlauTeigenachaf ten des Ans trichpro- 
duktee wieder, der Wert 4 entapricht aehr echlechten Verlauf- 
eigenschaf ten . 

Pie in cer. fclgenden Beiepielen angegebenen Tell- und Prozent- 
angaber beziehen sich, aofern nicht anders angegeben, auf 
das Gev i~h~ . 

2 L( 9 8 fi 7 / n ?i 7 8 
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Belsplel 1 

Zu 100 Teilen einer waasrigen Diapers ion (pH 7,5 - 9) aus 
50 95 eines Emulstonscopolymeren aus 47 ^ n-Butylacrylat (BA). 
49 Styrol (S). 2,5 ^ Methylmethacrylat (MMA), 2,5 ^ Acryl- 
amid (AM), hergestellt in Ublicher Weiee, wobei als Enulgier- 
mittel 0,1 Teil einen Kondenaaticrsproduktefl aus 4 Mol Ath^f- 
lenoxyd und 1 Mol tert .-Octylphenol vervrendet wird und die 
durchBchrittliche TeilchengroBse ungefahr 0,4 )i betrfigt, wer- 
den 10 Teile einer wSaerigen Laaung zugeaetzt, die 50 1^ eines 
Copolyneren aus 80 Teilei. NVP und 20 Teilen Athylacrylat (AA) 
(K-Wert = 84) enthait. Die erhaltene Diapersion wird mit 
einer Pigmentdispersion xmtev Bildung eines Anatrichmittels 
formuliert. Nach einer grlindlicnen Homogenisierung erhalt man 
ein atabiles Anatrichprodukt, das einfach zu lagem ist und 
sich fur hochglanzende Anstriche eignet. Be b«59itzt ausge- 
zeichnete Fliess- und Verlaufeigenschaf ten, da bei der 13urch- 
fUhrunp des Wendeltestes die Benotung 1 vergeben werif.en kann. 

VerRleichsbeiapiel a) 

Das Beiapiel 1 wird wiederholt, wobei jedoch das NVP/AA- 
Copolymere weggelaaaen wird. Daa auf dieae Weise erhaltene 
Anatrichprodukt kann mit 1 bewertet werden,. seine Viskositat 
ist jsdoch zu gering. 

Vergleiclts beiapiel b) 

Das Beiapiel i wird wiederholt, wobei jedoch das NYP/>j^- 
Copolymare durch sine en ceprechende Henge ar. HydroxyStbyl- 
zeliulose ersetzt wird. Das erhaltene Anstrichjnittel ent- 
spricht den Bewerturigen 2-3. 



Beispicl _2 

30 Te^le einer waearigen Dispersion, die 50 < eines Ccpoly- 
nerer aua 40 7^ n-3aty lacry lat , 48 7& Styrol, 1 , 5 Acrylsaure, 
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1,5 5t Methacrylamld snthalt, wobei die durchschnittliche Teil- 
chengrcsae 0,3 n betragt, und das Copolyraere duroh Emii.Ttions- 
copolymeriaation unter Verwendung eines Persulf atinitlators 
hergestellt worden ist, wobei jedoch weniger ala 0.1 5^, bezo- 
gen auf die Honomeren, des gemas i Beispiel 1 eingesetzten Emul- 
giermittels verwendet werden, wird mit 61 Teilen Wasser ver- 
mischt, das 0,1 Teile NaOK erthalt. Dann werden 100 Teile Kacli- 
0,3 Teile Natriumpolyaci-ylat (Dispergierxingsnittel) , 10 Teile 
eLer 30 ^igen wassri^en Loaung eines Gopolynexen aus 70 Teils- 
NVP und 30 Teilen Athylacrylat mit einem K-Wert von 107 zuge- 
setzt. Nachde!." die Mischun,^ mit hoher Geschwindigkeit homo- 
Fonisiert worden ist, erhalt man eine sehr fluide M&ese, die 
sich besonders ziiin Beschicater von Papier eignet, JDie 3ewert-ar..- 
betragt 1-2. 

Verfrleisbsbeiapj el c) 

£3 wird die in Beispiel 2 beachriebene Arbeitsweiss eingehal- 
ten, wobei jedoch die Lbsv-ng des !r/?/A.^-Copolyineren durch 20 
-Teile einer Lbsung von 2 -f^ Methyl7,ellulose ersetzt wird. Man 
erhalt eine klumpige Uberzu.-srnasse , die oit 4 bewertet wird. 

Beispiel 3 

100 Teile einer wasariren Aspersion, die 46 eines Copoly- 
=ieren aus 27 1^^, 20 <^ Vinylacetat und 55 'kk enthalt, wo- 
bei die durchschnittliche Teilchengrosse 0,3 >i betragt, her- 
gestellt tli.jpch Emulsionscopolymeri^ation nach dem Verfahren vo- 
Beispiel 1 d) der US-PS 3 083 172, werder mit 0,5 Teilen einer 
^,0 n-Lbsung von NaOK und 73 Teilen einer Misohung aus 50 Te.L- 
ien Hutil, 15 Teilen einer Lbsiing, die 2 Katriunpoly phcsph- 1 
snthalt, aowie 10 Teilen einer Lbsung, die 30 eines Copoly- 
rr.eren aus 65 Teilen N\" und 35 Teilen sit eineir. K-Wert von 
"oB enthalt, vemischt. Dann werden 0.5 Teile eines im Handel 
erhaltlichen Silikon-AntischaunningsmittelH 7,ugesetzt. Nach 
einer krilttigen Horaogenisierung erhalt csan ein Ans trichprodukt 
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dae slch leicht lagera lasst und ftir die Forraulierung von 
Hochelanzan'^trichen geeigiaet ist. Die Eewertung betragt 

VerfTle ichsbeispiel d) 

Das Beispiel 3 wird wiederholt, v/obei di^ 10 Telle der NVP- 
Jopolymerenlosun^ entveder durch 

a) ?0 Telle elnr^r wassrigen Lbsiuig, die 2 a> Mo thy Izellulose 
en thai t, 

h) 25 Telle einer wa&srirer Loswig, die 4 7^ Hydroxyethylzellu- 

icse enthalt, oder 
r ; ' 0 Telle elner wasvsri/^en Losujig, die 8 Amraoniximpoly- 

aery la t enthalt, ersetzt werden. 

Man erhalt in .jedem Falle eixi Anatrichprodukt , das mit 2-3 
bewertet wi"rd. 



Belspiel 4 

Zwei Innenanetrlchmassen A ur.d B werden in der Weise herge- 
stellt, dass wahrend einer Zeitspanne vo:i ungefaiir ^5 Minuten 
in elner Cov/les-Auf losiintrsvorrichtiing eine I-jiachxing aus den 
ersten vier I^aterialien , die in der folgenden Tabelle zusam- 
nenrefasat sind, vennahlen wird, worauf die MischuDg mlt den 
reL-rllchen Bes tandteilen vernischt wird, wobei gerUhrt wird. 



Anstrich- Anstrich- 

rnittel A mlttel B 

:;atrluinsalz einen Copolymeren aus 
231 i sobutylen und Hale ins aure— 

anhydrid mit einem Kolverhaltnis 4,9 kg 4,9 kg 

vcn 1 : 1 

tschaumiingsmittel 0,9 G,9 

' ropyienglyicol 3(-,4 50,4 

•:MC^ 125,0 125,0 

: ropylenfTlykol 38, P 38,6 
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Anetrloh- 



Aastrloh- 



WHsarl^ Dlepersion doe ABBonium'- 
Baleea elnes BimlBioDficopolyae- 
r«n aus 37,5 Xtljylftcrylat, 
4,5 9b Butylacrylat, 56 ^ Methyl- 
methaTylat und ungef&hr 2 % Meth- 
acryl&aure (46,5 %)* 

En tachliuinungsial ttel 

Pheny Iquecks ilber( II ) •auoeixiat 

ButylcelloBOi-ve 

Diceprylnatriumsxilf oaucelnat 

Hydroxyathylzellii^OBe 
(Cellos ize QP-4400) (2,5) 

Copolymeres aus 20 9h Xthylacrylat 
und 80 ^ N-Vinylpyrrolldinonen (15 9^) 

Wasser 

*TellchencrosBe (90 0,35 >t + 0,04 p 

10 ^: 0,16 u) 



268,2 
1,8 
0,5 
12.4 
0,9 



■J c: J 

12,8 



2^68,2 
1.8 
0,5 
12,4 
0,9 

18,1 



10,0 



Die VlBkositat Bowie dJ.« PlieBBeigenachaf ten und der Gehalt an 
EindicJcungsmittel des AnBtrichxnIttelB Bind wie folgt: 



Anstrich- 
mittel A 



Anstrich- 
mittel B 



Anfangliche KrebsBinheiten (KU) 
A\iflgeglichene KU 
ICI-VlskoBittlt 

Pliessen und Verlauf en belin Auf- 
bringen mi t tela elnes Pinaela 

Trockenea EiridiekuTsgBiaittel, 
lbs. /I 00 gal. 



68 
72 
1.45 

VG+ 
5,1 



68 
77 
1,05 

G 

1.0 
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^atontanspruch 

Pigmertierte UberssugsmaBse auf der Baais einer wftPBrigen Dia- 
peraion einea Aery lesterpolymeren, die eiu Pigment oder Pig- 
monte in Ubli^-hen Mengen ^ind sines oder mehrore Ennilgiermlttel 
enthalt. die entweder anlonisch und/oder nicht-ionisoh oein 
konnen und in Ublicher Menge vorliegen. dadurch gekennaeichnet, 
dass oie als Eindic'oxngsmittel 0,1-5 Gowichts-^i, bezogen auf 
daa Geaamtgewicht der Zube.-eitung, eines wasseriaslicben Co- 
polymeren aus 55 - 95 Ge /icbts-f. N-Vinylpyrrolldon und 45 - 5 
Gevichts-^i Athylacrylat enthait. 
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